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(54) POLYPROPYLENE RESIN COMPOSITION 



(57) Abstract: 

PURPOSE: To provide the titled flexible composi- 
tion,, outstanding in, esp. low- temperature impact 
resistance, optimum for bumpers, etc., comprising 
polypropylene resin, ethylene-a-olefin copolymer rub- 
ber and ethylene-a-olefin copolymer of low molecular 
weight in specified proportion. 

CONSTITUTION: The objective composition compris- 
ing (A) 50W90pts.wt. of polypropylene resin [pref., 



with a melt flow rate of 1.2W50g/10min (at 230**C)]. 
(B) 5W45pts.wt. of an ethylene-a-olefin copolymer 
rubber with a Mooney viscosity (MLi^4, at 100°C) 
of 10W150 and (C) 5W45pts.wt. of an ethylene-a- 
olefin copolymer of low molecular weight with a weight- 
average molecular weight (Mw) of 5,000W50,000, ratio 
of weight-average molecular weight (Mw) to number- 
average molecular weight (Mn):'(Mw/Mn) of 2W5 and 
a-o!efin content of 30W75wt.% totaling lOOpts.wt. For 
the component B, the a-olefin is pref. propylene and/or 
butene-1 . the a-olefin content being pref. 1 5W80wt.%. 
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